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(57)Abstract 

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a novel 
polymeric fluorescent substance made of a copolymer 
containing a repeating unit derived from a bis (2- 
quinolinyl) arene and a polymeric LED using the same. 
SOLUTION: The polymeric fluorescent substance emits 
fluorescence in the solid state, has a numbei^average 
molecular weight of 103-108, and contains a repeating 
unit, wherein the repeating unit is represented by 4 R jJ"* 
formula (1) [wherein Ar1 is an arylene or the like, R1-R4 
are each an alkyl group or the like, m and t are each an |i ' 
integer of 0-3, and n and s are each an integer of 0-2] - 
and formula (2): -Ar2- [wherein Ar2 is an arylene or the 
like]. The polymeric LED is a polymeric fluorescent 
device having a fluorescent layer between a pair of 
electrodes composed of an anode and a cathode at least 
one of which is transparent or translucent, wherein the 
fluorescent layer contains the polymeric fluorescent 
substance. 
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